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MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

Date de delivrance : 11 Fevrier 1992 



Le Ministre des Affaires Economiques, 



Vu la Convention de Paris du 20 Mars 1883 pour la Protection de la propriete 
industrielle; ^ ^ 

Vu la loi du 28 Mars 1984 sur les brevets d' invention, notamment 1' article 22; 

Vu 1' arrete royal du 2 Decembre 1986 relatif a la demande, a la delivrance et 
au maintien en vigueur des brevets d' invention, notamment 1* article 28; 

Vu le proces verbal dresse le 27 Juillet 1990 a 14h45 

a 1' Office de la Propriete Industrielle 



ARRETE : 



ARTICLE 1.- II est delivre a : EMPRESA AUXILIAR DE LA INDUSTRIA AUXINI S.A. (AUXINI) 
Plaza del Marques de Salamanca 8, 28006 MADRID(ESPAGNE) 



represente(e)(s) par : VOSSWINKEL Philippe, BUREAU GEVERS S.A,, Rue de 
Livourne 7 - B 1050 BRUXELLES . 



un brevet d' invention d' une duree de 20 ans. sous reserve du paiement des taxes 
annuelles, pour : PROCEDE D^OBTENTION DE CARBONATE DE CALCIUM DE HAUTE PURETE, A PARTIR 
D^UN MINEm QUELCONQUE CONTENANT DU CALCIUM. 

INVENTEUR(S) : Saenz Palacios Carmelo, Carlos Caamano 5, Madrid (ES) ;Fernande2 Tornero 
Federico, Is la de Alboran 60, Pozuelo de Alarcon (Madrid) (ES) 



Priorite(s) 28,07.89 ES ESA 8902686 



ARTICLE 2,- Ce brevet est delivre sans examen prealable de la brevetabillte 
de 1 invention, sans garantie du merite de 1 invention ou de l exactitude de 
la description de celle-ci et aux risques et perils du(des) demandeur(s) . 



Bruxelles , 
PAfe 



le 11 Fevrier 1992 
DELEGATION SPECIALE 
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Procede d'obtention de carbonate de calcium de haute purete, 
a partir d'un minerai quelconque contenant du calcium" ^ 

La presente invention est relative a un procede 
d'obtention de carbonate de calciunn de haute purete a partir d*un 
minerai quelconque contenant du calcium. 

Le developpement du procede faisant I'objet du 
5 brevet espagnol n*' 8700970 de la meme demanderesse et les recherches 

ulterieures realisees par nous dans le traitement des minerais conte- 
nant du calcium et du magnesium pour separer ce dernier sous forme 
d'oxyde de magnesium de haute purete, en recuperant finaiement 
le calcium sous forme de carbonate, egalement de haute purete, 

10 nous ont permis de savoir que le procede en soi est non seulement 

important pour I'obtention de la magnesite mais aussi parce qu'il 
permet, avec de legeres variantes determinees par le type de minerai 
traite, d'obtenir un carbonate de calcium de purete superieure a 99 % 
a partir de minerais de compositions tres variees quant aux teneurs 

i5 en calcium et en magnesium ou d'un autre cation quelconque que 

contient le minerai calcique, et aussi de minerais calciques a impuretes 
importantes, comme du SiO^, du Al^O^ et du Fe^Oy etc, en pouvant 
meme s'appliquer exclusivement a la purification de carbonate de 
calcium pour obtenir des produits d'une purete suffisante pour leur 

20 emploi a des fins pharmaceutiques. 

En fait, Tobjectif de ce brevet est de mettre en 
evidence les variations qui nous permettent le traitement de tous 
types de minerai de calcium dans des conditions industriellement 
et commercialement avantageuses. 

25 Le procede consistera essentiellement a soumettre 

le minerai a un traitement thermique analogue a celui realise suivant 
notre brevet anterieur, Le produit obtenu est soumis a une lixiviation 
avec une solution aqueuse de saccharose dont la concentration est 
determinee en fonction du type de minerai a traiter, en pouvant 

30 

BNSOOCID: <BE 1003269A l_> 



10 



20 



09000750 



osciller, selon la concentration en calcium, magnesium et autre cation 
quelconque, entre 50 g/1 et 600 g/1, de preference entre 200 g/l et 
300 g/1. 

Les autres variables de la lixiviation pourront etre 
maintenues avec de legeres variations. 

Les matieres en suspension, susceptibles d*une exploi- 
tation commerciale, ayant ete separees par centrifugation ou filtration, 
la solution qui contient le saccharate calcique est soumise a un procede 
de carbonatation afin de recuperer d*une part, le carbonate de calcium 
extr§mement pur et, d'autre part, la solution de saccharose qui sera 
reintroduite dans le procede. 

La nouveaute principale du nouveau procede reside 
precisement dans cette etape de carbonatation qui se realise en deux 
phases au lieu d'une seule, afin de recuperer le maximum de calcium 
15 a partir du saccharate calcique. 

Comme agents de carbonatation, on peut utiliser 
de i'anhydride carbonique, des carbonates ou des bicarbonates solubles 
ou les gaz de la decomposition thermique. Le pH final de la solution 
doit etre compris, comme c'est logique, dans la premiere phase entre 
9,5 et 11, en se situant de preference a 10,5, et dans la seconde 
phase entre 5 et 8,5, de preference entre 6,5 et 7- 

En fonction du mineral de depart, la suspension 
produite dans la premiere phase de carbonatation est susceptible 
d*une separation par filtration, afin d'elever la purete du carbonate 
25 de calcium. 

Les autres variables de I'etape de carbonatation, 
a savoir la temperature et la pression, ne subissent pas de variations 
appreciables par rapport a notre procede anterieur. 
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REVENDICATIONS 

1. Precede d'obtention de carbonate de calcium 
de haute purete a partir d'un mineral quelconque contenant du calcium, 
en soumettant le minerai a un traitement thermique et a une lixiviation 

5 avec une solution aqueuse de saccharose, caracterise en ce que la 

dissolution du saccharate calcique resultant de la lixiviation avec 
une solution aqueuse de saccharose, du produit obtenu dans le traite- 
ment thermique du minerai de depart, est soumise a un procede de 
carbonatation en deux phases successives, une filtration de la suspen- 
10 sion produite pouvant, en cas de necessite et en fonction du minerai 

de depart, etre intercalee entre ces deux phases. 

2. Procede d'obtention de carbonate de caclium 
de haute purete, a partir d*un minerai quelconque qui contient du 
calcium, selon la revendication 1, caracterise en ce que la concen- 

15 tration du saccharose doit etre comprise entre 50 g/1 et 600 g/1, 

de preference entre 200 et 300 g/1. 

3. Procede d'obtention de carbonate de calcium 
de haute purete a partir d'un minerai quelconque contenant du calcium, 
suivant la revendication 1 ou 2, caracterise en ce que, com me agents 

20 de carbonatation, on peut employer de Tanhydride carbonique, des 

carbonates ou bicarbonates solubles ou les gaz de la decomposition 
thermique. 

4. Procede d*obtention de carbonate de calcium 
de haute purete, a partir d'un minerai quelconque qui contient du 

25 calcium, suivant Tune quelconque des revendications 1 a 3, caracterise 

en ce que le pH de la premiere phase de carbonatation doit etre 
compris entre 9,5 et 11, en se situant de preference a 10,5, et le 
pH de la seconde phase doit se situer entre 5 et 8,5, de preference 
entre 6,5 et 7. 

30 5. Procede d'obtention de carbonate de calcium 

de haute purete a partir d*un minerai quelconque qui contient du 
calcium, selon la revendication 1, caracterise en ce que les hydroxydes 
en suspension, formes durant la lixiviation, peuvent atteindre un degre 
de purete suffisant pour etre commercialises. 

35 



09000750 



BNSOOCtD: <BE 1003269A_I_> 



I 





Office curopecn 
lies brevets 



RAPPORT DE RECHERCHE 

ctabli cn vcrtu <lc I'articic 21 § 1 ct 2 
dc la loi beige siir Ics brevets d'mvcntion 
fill 28 mars 1984 



Numero dc (a dcmandc 
nntionalc 



BE 9000750 
BO 2496 



DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS 



Categoric 



Citation dn document avcc indication, cn cas dc bc5;oin, 
des parties pcrtincntes 



Rcvcndicatio: 
conccmcc 



CLASSEMKNT DE LA. 
DCMANOE (Int. O.S ) 



O.Y 



BE-A-337056 (0ALO2E) 

* page 3, alinga 0 - page 4, alln^a 1; 
revendi cations 1, 4 * 

EP-A-286564 (EMPRESA AUXILIAR DE LA INDUSTRIA, 
AUXINI) 

* le document en entler * 

GB-A-562B44 (OU PONT DE NEMOURS) 

* revendl cations 1-7 * 

US-A-2587999 (HELLER) 

* colonne 3, llgnes 6 - 44; revendlcati ons 1-8 
US-A-3340003 (JUDD) 



1-B 



1-5 



COlFll/18 



DOMAINES lECHNIQUrS 
RECUERCIirS Ont. CI.5 ) 



COIF 



lA HAVE 



Dntc fl'arhftvrmrnt rfft ta mlwrchc 

23 JUIN 1991 



Ficaiii)n:ilriir 

ZALM W.E. 



CATEGORIE DES DOCUMF.N TS Ct l ES 

X : parilcutldrcmGTit pcrtrircni ^ lui scul 

V : particuli^rcment pertinent en con>binaisnn avcc un 

autre document de la mdme cal^gnric 
A : arrldrc-plan (echnologiquc 
O : divulgation non-dcrite 
P : document intcrcataire 



T : 
-E ; 



th6(iric OU principc d la hasc dc finvrntion 
documcn! dc hrevcl antdricur, mair piibli6 A In 
date dc d6p6t ou aprd^ cctic dntc 
cite dans la dcmandc 
cit6 pour d'autrcs rai<;nns 



A : mcmhrode la niCnic famillo, document correspond nnt 



BNSOOCID: <eE 1003269A_I_> 




ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE 
RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET BELGE NO. 

BE 9000750 
BO 2496 

La presentc annexe indique Ics mcmbres dc la ramille de brevets relatifs aiix documents brcvete cites dans Ic rapport 
dc recherche vise ci-dessus. 

Lcsdits mcmbres sont contenus au Tichicr inrormati(|ne dc roflicc europeen dcs brevets d la date du 

Les renseignements roiirnis sont donnes A titre indicatiret n'cngagcnt pas la rcsponsabilitc dc I'Onicc europeen des brcvcte. 24/06/91 



Document brevet cite 
au rapport de recherche 


Date de 
publication 


IVIenibre(s) dc la 
famille dc brevet(s) 


Date dc 
publication 


BE-A-337056 




Aucun 





EP-A-286564 


12-10-88 


Aucun 


GB-A-562544 




Aucun 


US-A-2587999 




Aucun 


US-A-3340003 




Aucun 



o 

P 



w Pour tout rcnsoignempnt coupcrnnnt cetto anjifste : voir .Uarml ontcici dc rOfTicc europeen dcs brevets, No.I2/8Z 

BNSDOCID: <BE 1003269A_I_> 



